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PATENTSGHRIFT 

JVr741087 
KLASSE 22h GRUPPE 3 

A po2S9 IVcf22,h 

Dt.Ofig. Arthut Greth in Wiesbaden |^ 

ist als Erfinder genaimt worden 



Chemische Werke Albert an Wiesbaden-^Bkbrich 
Gleitlack' 



Patentiert im Dcutschen Reich vom 17. September 19Z9 
Patenterteamjg bekanntgemacht am r6. September I943 
GemSB § 2 Abs. i der Verordnung vom 20. JtiH 1940 ist die Erklarune abgegeben worden, 
daB sich der Schutz auf das Prbtektorat Bohmen und Mahreh erstrecken soil 



Als Gleitmitt«l fiir gegeneinaiKler bewegte 
K<?rperobcrflachen ist die Verwendung von 
Gleitlack-en . vorgeschlagen %Yorden, di^ rei- 
bungsverniindemde, ^Icitend^, feste Stofto, 
wie sie sich als Schmiermittel bewahrt haben^ 
u.a. Graphit, in filmbildendcn Dispersions- 
mittein, wie dunnfliissigen Harzlacken, Fir- 
nissen, Holzol, Celluloseester- oder Kunstharz- 
losungen in feiner Zerteilvmg enthalten (Pa- 
tent 4661 04). Auch Pastcn yon Graphit mit 
Gummilosungen sind fiir den gleidifin Zweck 
vorgeschlagcn worden (E. P. 11 949/iS94}- 

Es wurde gcfunden, daB maii Gleitlacke 
aus Graphit oder graphitahnlichen Kohlen- 
Stotfmodifikationen vpn besonders giinstigen 
Eigenschaft-en jerhalt, werm man als Lack- 
bindemittel solche l>artbaren Kondensations- 
hai-ze vom Typ der pherjol- oder Aminharze 
v'erwcndet, die mittds Moaoalkoholen unter 
gleichzeitigem oder nachtr^lichcm Abdcstil- 



li^ren des betreffcixden Alkohols, gegebenen- 
falls in Gegenwart od^r unter nachtraglichem 
Zusatz von weichinachenden oder sonstigen 
oi- Oder harzdrtigen Stoffen erhalten werden. 
biese Kondensationsharze, die im edlgemeinen as 
von „ilu-er Herstcllting lier bereits Losungs- 
mittel enthalten, besitzen nach ihrer Hartung 
ausgezeichnetes Haftvermogen und sehr gutc 
Elastizitat auf Metall, wodurch m Kombina- 
tion mit Graphit, gegebenenfalls nach Zusatz. 30 
weiterer Losungsmittel, auch ihre Zigenschaf- 
ten als Gleitinittelanstriche wesentlich besser 
als . die der ublichen'Lacke sind. 

Die bcauadcre Brauchbarkeit der nach vof- . * 
Jiegender Erfindung' hergesteUten Gleitlackc-^ 
gegemiber solchen nach den bekannten Vcr- 
fahren geht aus Bestimmungen des Reibungs- 
wnkels bei der Auflage eines Gleitkoipers 
aus Stahl mu fein geschmirgelter Oberflache 
auf dem gctrockneten bzw. gehartcten Lack 40 



741087^ 



filro hervor. Pigmentiert man verschiedene 
Anstrichstoffe mit Graphit im Verhaitnis i : i 
und streicht die so erhaltenen Gleitlacte als 
Filme auf Gla^latten axif, so kann aian etwa 
5 48.Stunden nach dem Auftragen bzw. nach der 
Hartung den R^ibungswinkel ermitteln. 

Die so erlialtenen Werte betragen beispieis- 

weise: _ 

fur Graphit und Spritlack aus Phenol- 

lo Novolak 27°, 

fur Graphit und Leindilack aus i Teil modi- 
fizicrtem Phenolharz (Typ Albertol 1 1 1 L) und 
2Teilen Leinol 20^ ^ 
fiir Gleitiack g:emaB folgendem Beispiel 14 , 

15 fiir GrapKit und Nitroceliuloselack aus 
aXeiien Nitrocellulose und i Teil nicht trOck- 
nendem AJkydharz (Typ Alftalat 166 S) 20^ 
Je kleiner der Reibungswinkei ist, desto 
besscr ist der Gleitiack. Dahacli iibertrifft 

so der Gleitiack nach dem erfindungsgemafien 
Verfahrcii die bisher bckannten deutlich. Der- 
artige Gleitlackc soUen als Aufstrich f ur Me- 
taliohea-flachen, die der Reibung aii^gesetxt 
sind? bei spiels weise zum Anstrich -yoh : Ge- 

^5 schossen, verwendet werden^ "^obei sfe gl^Jch- 
zeitig zSr VerUinderuiig vbxi ICcrtrrd^arierf^ 
den mit ilmen behandelten^ Metailbberfi5cheii 
dieneni ■ ) 
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Beispielsweise wird erfmdungsgemaO eln 
Gleitiack rait guten Eigenschaften aus 77 Tci- 
len eines liartbaren plastifiziertcn Phenol- 
harzes» das aus einem hartbaren Phenolresol 
durch Behandlung mit Butanol in Geg^enwart 
von Rizinusol hergestellt ist, soTeilen Gra- 
phit und 22 TeOen Xylol* erhal ten. Der Lack 
wird etwa i Stunde bei iSo"* auf der Metall- 
oberfiache eingebramit und gibt dann einen 
ausgezeichneten glatten Film, der neben guter 
Gleitfahigkeit auch gleich^eidg gutcn Korro- 
sionsschutz gibt. 

Patentakspruch : 

Gleitiack, bestehend aus GrapMt bzw. grar 
phitahnlichen Kohlenstoffmodifikationen, 45 
Kunstharz und gegebeaienfalls organischen 

• LosunigsSnitteln, . d^WTcJ^ 

daB Kondcnsationsiiarze vom Typi- der 
Phenol- und Aminharze verwendet wer- 
den/ die mittel^' • Mcmc^ uriter 
gleich^^itigem Oder nachtraglichem Ab- 
destilliereri des betretfenden Alkohols, ge- 
gebenenfalls in Gegenwart oder unter 
nachtraglichem Zusatz von weichmachcn- 
deri Oder sonstigen dl- oder harzarti^^en 55 
, Stolen «rhalten sind. 
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